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SUR UN PROCEDE SIMPLE POUR OBTENIR DU GYPSE GRISTALLISÉ. 


par M. L. Bourcrois. 


Ayant eu l'occasion fortuite d'observer de petits cristaux transparents au 
fond d'un vase où des morceaux de plâtre avaient séjourné plusieurs mois 
à la température ordinaire au contact d'acide azotique et ayant reconnu 
ces cristaux pour être du gypse, je me suis efforcé de reproduire à volonté 
une cristallisation semblable el, après divers essais, me suis arrêté an 
mode opératoire suvant, susceptible de donner de bons résultats. 

On mélange 3 volumes d'acide azolique à 40° B. avec 1 volume d'eau, 
et, dans cette liqueur portée au voisinage de l'ébullition, on dissout à satu- 
ration du sulfate de calcium. La liqueur, décantée ou filtrée sur du coton 
de verre après refroidissement, commence seulement après une huitaine 
de jours à déposer très lentement des cristaux dont la formation se pour- 
suit pendant plus d’une semaine. Ce sont des cristaux de gypse possédant 
la forme classique de ceux du bassin parisien, avec les faces g’ (010), m 
(110), a, (211). a */, (503) et la macle habituelle suivant A' (100). Les 
cristaux allongés suivant la zone du prisme atteignent 15 millimètres de 
long sur quelques millimètres de large; ils se font remarquer par leur 
limpidité et n'offrent pas l'aspect fibreux ou feutré que présente le gypse 
cristallisé au sein de solutions d'acide ehlorhydriqué, de chlorure de 
sodium ou d'hyposulfite de sodium. Les plus beaux ééhantillons que j'ai 
obtenus avaient séjourné trois mois au contact de l'acide azotique et avaient 
dù s'accroitre par suite des variations journalières de la températuré. 


